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BASIC- ABSTRACT: 

At least one brush surface is covered with a protective 
layer. There is 

electrical continuity between the layer and the surface of 
the brush. The 

layer is made from carbon fibres. This results in an 
improved commutation 
performance from the brushes . 

The layer consists of carbon felt. The thickness of the 
layer is 1-3 mm. The 

brush can be fitted to a thyristor-controlled directy current 
machine. The 

flet on the surface is attached to the trailing edge of the 
brush. 
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lyKohlebiirste fur elektrische Maschine mit einer 

Oder mehreren an wenigstens einer Biir3tenf lache an- 
liegenden und mit dieser elektrisch verbundenen 
schiirzenartigen Schichten aus faserformigem Kohlenstof-f 9 
dadurch gekennzeichivet, daB die 
Schichten aus Kohlenstoff ilz besteheru 



2. Kohlebiirste nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n - 
zeichnet, daB die Dicke der Schichten 
1 bis 3 mm betragt. 
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RJNGSDORFF-WERKE GMBH Bonn-Bad Godesberg, den 2B. MIS. K73 



Kohl ebiir s ten fiir rotierende elelctrische Maschinen 



D±e Erfindung betrifft eine Kohleburste fiir elektrische 
Maschinen mit einer Oder mehreren an wenigstens einer 
Biirstenf lache anliegenden und mit dieser elektrisch 
verbundenen s chiir z en ar tig en Schichten aus faser- 
formigem Kohlenstoff. 

Es ist bekannt, das Kommu tier ungsvermo gen von Kohle- 
btirsten durch die Verwendung flexible Formen des Kohlen- 
stoffs, wie Kohlenstoffaden oder Graphitfolie, ent- 
haltender oder ausschlieBlich aus diesen Formen be- 
stehender Biirsten zu verbessern. Besonders giinstig 
ist die Kommu tierung solcher Biirsten, bei welchen der 
flexible Kohlenstoff in Form von Schichten auf der die 
ablaufende oder die avuflaufende Kante enthaltenden 
Biirstenf lache oder auf beiden Flachen angeordnet ist« 
Die Kohlenstoff schichten sind dabei im Kopfbereich 
der Biirste mit dieser elektrisch leitend verbunden 
und das oder die freien Enden der Schichten beriihren 
bei der Verwendung der Biirste auf einer elektrischen 
Maschine im Bereich der ablaufenden und/ oder der auf- 
lauf enden Kante die Kontaktf lache des Kommutators, 
Schleif rings oder Kollektors 0 Derartige Biirsten unter- 
binden weitgehend die Funkenbildung im Bereich der 
auf lauf enden und besonders im Bereich der ablaufenden 
Kanten im Betrieb mit Kommutatoren und Gleitringen* 
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Durch die DE-OS 26 36 692 sind aus Graphitf olien be- 
stehende Schichten bekanntgeworden und durch die 
DE-OS 22 62 177 Schichten aus Kohlenstoff aden in 
paralleler Anordnung oder in Form von Geweben Oder 
Gef lechten<> Derartige flexible Kohlenstof formen ent- 
haltende Bursten weisen zwar ein verbessertes Kommu- 
tierungsvermogen auf, der technische Portschritt 
ist jedoch durch die verhaltnismaBig geringe 
Steifigkeit dieser Schichten begren^to Die geringe 
Steifigkeit fordert insbesondere ein Ausbiegen oder 
Ausbeulen der Schichteri in tangentialer Richtung 
und begrenzt damit den auf die Kontaktf lache auf- 
bringbaren Drucka 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Kohle- 
biirste der eingangs genannten Gattung zu schaffen, deren 
Kommutierungsvermogen den oben beschriebenen Bursten 
iiber legen ist* 

Die Aufgabe wird erf indungsgemaB dadurch gelost, daB 
die Schichten aus Kohlenstoffiiz bestehen 0 

Die Dicke der in bekannter Weise durch Carbonisieren von 
Woll-, Baumwoll-, Cellulose- oder thermisch stabilisierten 
Filz aus Polyacrylnitril hergestellten Filzschichten 
betragt bevorzugt 1 bis 3 mm, oder etwa 10 bis 20 % 
der Langserstreckung der Burste in Lauf richtung 0 Die 
Zugfestigkeit der Filze sollte in Schichtrichtung etwa 
10 bis 30 N/cm 2 , in Querrichtung etwa 15 bis 35 N/cm 2 
betragen und die ReiBdehnung etwa 10 bis 20 bzw 0 
25 bis 30 %o. 
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Kohlenstoffilze weisen verglichen mit den bekannten 
bisher zur Verbesserung des Kommutierungsvermogens von 
Kohlebtirsten verwendeten flexiblen Kohlens tof f ormen , 
wie Graphitfilze, Kohlenstof faden und -Gewebe, eine 
sehr kleine Anisotropie der elektrischen Leitfahigkeit 
auf und entsprechen damit nicht den Kriterien, die 
bislang als vorteilhaft fur eine Verbesserung des 
Kommutierungsvermogens galten 0 Aufgrund der vergleichs- 
weise grofleren Steifigkeit weisen Kohlens tof filze 
andererseits einen besseren Kontakt mit der Kommutator- 
oder Schleifringf lache auf, so dafl die Punkenbildung 
in einem noch breiteren Bereich unterdriickt wird. 

Die Breite der aus Kohlens tof filz bestehenden Schichten 
entspricht etwa der Breite der Kohlebiirsten, bei ge- 
ringerer Breite ist die Schicht zweckmaBig in eine 
flache Ausnehmung einer Burstenf lache eingelegt. 
Zur Befestigung und elektrisch leitenden Verbindung 
mit dem Burstenkorper werden die Filzschichten mit 
einem Lot Oder einer metallhaltigen Harzmasse im Bereich 
des Burstenkopfs an eine oder beide Plachen des Bursten- 
korpers geklebt, welche die ablaufende oder die auf- 
laufende Kante enthalt* Geeignete Harzmassen sind 
beispielsweise mit Kupfer-, Silber- oder Graphit- 
pulver gefullte Epoxid- oder Phenolformaldehydharzeo 

Die Erfindung ist im folgenden anhand einer Zeichnung 
und eines Vergleichsbeispiels erlautert: 

In der Zeichnung ist 1 eine Kohleburste mit dem Kontakt- 
seil 2, die auf einer Seitenf lache einen sich iiber die 
voile Hohe der Biirste erstreckenden vertief ten Bereich 
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aufweist, In den eine Schicht 3 aus Kohlenstoff ilz ein- 
gelegt 1st. Die Filzschicht 1st in dem Bereich 4 mit 
der BOrste mechanisch und elektrisch leiterid verbunden.. 

Auf einer thyristorgesteuerten Gleichstrommaschine 
wurde das Kommutierungsvermogen verschiedener Biirsten mit 
f lexiblen Schichten und Biirsten mit einer Schicht aus 
Kohlenstoffiiz unter den gleichen Bedingurigen unter- 
sucht. Die flexible Schicht war jeweils an der die - 
ablaufende Kante enthaltenden Plache befestigt. 



flexible Schicht Kommutierungsvermogen 



Kupferfaden 



0 



Kohlenstoff asern 

Kohlenstoffgewebe 17 

Graphitfolie 15 

Kohlenstoff ilz 2,0 

Blockbiirste zum Vergleich 1,0 



In einem anderen Versuch wurde der Wendepol einer 
Gleichstrommaschine um 20 % verstimmto Die Bestuckurig 
mit Blockbtirsten ergab starkes Burstenfeuer und 
erhebliche Anbrenhungen an den Lamellen, die zum 
Abbruch des Versuches nach etwa sieben Stunden .zwangenV 
Schichten aus Kohlenstof filz aufweisende Biirsten arbeiten 
unter diesen Bedingungen ohne Peuer # Auch bei Dauer- 
betrieb war kein Angriff auf den Kollektor f estzustellen. 
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